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(57) Matieres de regeneration du periodonte pour le traitement 
de regeneration du periodonte, qui consistent en des copofy- 
meres bfo-degjadables/absorbables lactkie/6-caprolactone ou 
tectkte/ojycoBde, aysnt une masse ntoleculatre moyenne en 
pofds se sttuant dans Is plage de 40 000 a 500 000. ainsi 
qu'un module d'«asticit6 dynsmtque de 5 x 10 2 a 5 x 10 4 
N/cm 2 et un taux cTaflongement de 100 a 2 000 %. tout deux 
mesures a la temperature ambtante {25 "Ch Ces copolymeres 

1- peuvent etre utilises sous la forme d'une feuHfe ou dun film 

^ qui peut etre poreux (poreuse) ou noa 
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MATIERES DE REGENERATION DU PERIODONTE . 

La presente invention porte sur une matiere 
dentaire bio-degradable/absorbable, qui est requise pour la 
regeneration des tissus d'un corps vivant atteint de 
5 periodontites 

Dans les traitements periodontiques courants du 
- cement sain et du ligament periodontique atteints de 
maladies periodontiques , 1'hydroxyapatite et le phosphate de 
calcium sont utilises en tant que mati&res de remplissage de 

10 1'os alveolaire devant dtre introduites dans les tissus 
periodontiques perdus. 

Cependant, de tels traitements sont considers 
comme n'etant efficaces que pour empScher les maladies 
periodontiques d'atteindre un stade avanc6 ou de 

15 reapparaitre k un certain degre. Ces dernieres ann£es, la 

Technique de Regeneration Dirigee des Tissus , d6veloppee par 
le Professeur S. Nyman et al. (University de Gothenbourg) a , du 
point de vue biologique, attire 1' attention dans les 
domaines dentaires. Pour une telle Technique de 

20 Regeneration Dirigee des Tissus qui fait date, il a ete 

rapporte que certains resultats peuvent etre obtenus avec ce 
que l'on appelle une membrane Goretex qui n'est ni 
degradable, ni absorbable dans un corps vivant. Voir 
S . Nyman et al . , «The regenerative potential of the 

25 periodontal ligament - An experimental study in the monkey », 
J. Clin. Periodontpl, 9:257 f 1982. 

Etant donne que la membrane Goretex n'est ni 
degradable ni absorbable dans un corps vivant, elle 
const itue une substance etrang&re au corps vivant et elle 

30 reagit avec les tissus. Par consequent, on doit retirer la 
membrane Goretex apr&s un premier traitement et une seconde 
operation est done h nouveau necessaire. De ce point de 
vue, un compte-rendu des etudes concernant 1 'utilisation de 
membranes biodegradables/absorbables pour la Technique de 

35 Regeneration Dirig6e des Tissus a ete presente. Voir 

I. Magnusson et al., «New Attachment Formation Following 
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Controlled Tissue Regeneration Using Biodegradable 
Membrane», J. Periodontol, 59, 1-6 , Janvier 1988. 

Cependant, etant donne qu'un homopolymere 
consistant en 100% d'acide polylactigue est utilise comme 
membrane bio-degradable/absorbable, il est impossible de 
contrdler simultanement & la fois les proprietes dynamiques 
(ou mecaniques) et la Vitesse d'hydrolyse. 

Du fait de sa temperature de transition vitreuse 
sup6rieure k la temperature d'un corps vivant, 1'homo- 
polymere consistant en 100% d'acide polylactique donne un 
stimulus physique aux tissus mous d'un corps vivant, ce qui 
donne naissance h une inflammation. Avec 1 'homopolymere, il 
est difficile de faire varier librement la vitesse 
d'hydrolyse. 

Les presents inventeurs ont conduit des recherches 
intenses et approfondies pour eiiminer les points faibles de 
1 'homopolymere d'acide polylactique ci-dessus, autrement 
dit, pour ameiiorer en particulier ses proprietes dynamiques 
(ou mecaniques) , ses proprietes thermiques et la vitesse 
d'hydrolyse. En consequence, il a ete decouvert qu'un film 
ou une feuille d'un copolymfere lactide/£-caprolactone ou 
lactide/glycolide convient le mieux pour la Technique de 
Regeneration Dirigee des Tissus. La presente invention a 
6te accomplie sur la base de cette decouverte. 

La nouveaute de la presente invention reside dans 
1 'utilisation d'un copolymere lactide/£-caprolactone ou 
d'un copolymere lactide/glycolide en tant que matieres 
bio-degradables/absorbables de masse moieculaire eievee 
appliquees & la Technique de Regeneration Dirigee des 
Tissus, efficaces pour pr^venir les maladies 
periodontiques. On peut fagonner en films ou en feuilles 
ces matieres bio-degradables/absorbables en dissolvant les 
copolymeres lactide/£-caprolactone ou lactide/ 
glycolide dans un solvant tel qu'un solvant organique, par 
exemple, le chlorure de methylene, le chloro forme, le 
dioxanne, le toluene, le benzene, le dimethyl formamide ou 
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1' acetone, et en souraettant les solutions resultantes a une 

coulee ou a une compression a chaud. Pour pennettre a ces 

films ou feuilles d'etre traverses par les fluides corporels tels 

que substances nutritives ou pour leur donner de la souplesse , 

ils peuvent etre rendus poreux par un traitement d'etirage • 

ou de lyophilisation dans une solution de benz&ne ou de 

dioxanne. 

Les matieres bio-d£gradables/absorbables de masse 
moieculaire eievee selon la presente invention poss&dent non 
seulement une excel lente souplesse , mais egalement une 
excellente biocompatibilite. Ainsi, elles tendent & 
disparaitre immediatement apres la gu£rison des sites 
endommag6s sans aucun risque d' interference avec l'ankylose 
osseuse du tissu conjonctif separe de la surface d'une 
racine par une discission ou une lesion. La raison pour 
laquelle cette excellente biocompatibilite est obtenue est 
qu'il est possible d'utiliser des matieres dont on peut 
faire varier les proprietes dynamigues et thermiques, ainsi 
que la vitesse d'hydrolyse, par la copolymer isat ion du 
lactide qui est un polyester aliphatique avec l'£-capro- 
lactone ou le glycolide, utilises dans des rapports 
appropries, et que les mati&res peuvent etre choisies pour 
1' application selon le niveau de gudrison & atteindre pour 
les sites endommages. 

La presente invention va maintenant etre expliquee 
plus en detail avec reference au dessin annexe, qui est 
donne & titre d' illustration seulement et sur lequel : 

la Figure 1 est une representation graphique montrant 
la relation entre la fraction molaire d'£-caprolactone 
dans le copolymfcre L-lactide/6-caprolactone et la 
temperature de transition vitreuse de ce copolymfere ? 
la Figure 2 est une representation graphique illustrant 
la relation entre la fraction molaire d'£-caprolactone 
dans le copolymere de L-lactide/£-caprolactone et le 
module d'eiasticite dynamique de ce dernier h la 
temperature ambiante ; 
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la Figure 3 est une representation graphique montrant 
la relation entre la duree de l'hydrolyse et le poids 
et le taux de masse moieculaire residuelle du 
copolymere L-lactide/£-caprolactone ; et 
la Figure 4 est une representation graphique montrant - 
la relation entre la duree d'hydrolyse et la resistance 
h la traction du copolymere L-lactide/£-capro- 
lactone* 

lies matifcres bio-degradables/absorbables de masse 
moieculaire eievee utilisees dans la presente invention sont 
largement reparties dans le monde naturel et sont des 
copolymferes. lactide/£-caprolactone ou lactide/ 
glycolide que l'on trouve dans les corps des animaux. La 
composition et la masse moieculaire d'un tel copolymere 
peuvent §tre choisies en fonction des proprietes mecanigues 
et du taux de bio-degradation/absorption de la matiere qui 
sont appropries pour un etat de maladie periodontique. Les 
copolymeres lactide/6-caprolactone utilises dans la 
presente invention sont synthetises conformement au schema 
reactionnel suivant : 



D, L-lactide, L-lactide 



L-lactide monomere Pf .96°C 
L-lactide monomere Pf .128°C 



CH, 
OH-C-COOH 



CH, 



,HC 



HC < 



c=o 



— o-c-c- — 



H 




o=c 




CH, 



£-caprolactone 



,HC (OH,), 

0 C = 0 



£-caprolactone monomere Pf., -5°C 
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Les matieres bio-degradables/absorbables de masse 
moieculaire eiev6e utilisees dans la presente invention 
viennent en contact avec les tissus mous d'un corps vivant, 
et il est done necessaire qu'elles pr6sentent une certaine 
5 souplesse, etant donn§ que des reactions inf lamina toires sont 
provoqu6es par des stimuli physiques au moment ot il y a une 
difference importante entre les proprietes dynamiques de ces 
matieres et celles des tissus mous d'un corps vivant, en 
particulier, lorsque leur durete est excessive. Pour 

10 atteindre ce but r on prefere que leur temperature de 

transition vitreuse se situe aux alentours de la temperature 
corporelle. Pour satisfaire cette exigence, il est 
necessaire de choisir la composition du copolym&re lactide/ 
£-caprolactone ou du copolymfere lactide/glycolide .avec 

15 des rapports de composition appropries. La Figure 1 
illustre la variation de la temperature de transition 
vitreuse en fonction de la fraction molaire de l'£-capro- 
lactone dans le copolymfere . lactide/£-caprolactone. II 
est entendu que la mesure de la temperature de transition 

20 vitreuse a ete effectuee a 1'aide d'un calorimfetre 
differentiel k balayage (DCS) - repferespar A et un 
dispositif de mesure du module dynamique - reperes Q . 

II est necessaire que les mati&res bio- 
degradables/absorbables de masse moieculaire eievee 

25 utilisees dans la presente invention presentent une certaine 
resistance dynamique. En d'autres termes, lorsqu'il y a 
necessite de fixer les films ou feuilles bio-degradables/ 
absorbables dans une region donne & l'aide d'une suture , un 
grave probieme se posera si la partie fixee se dechire. Par 

30 ailleurs, en l'absence d'une certaine resistance ou module 
d'eiasticite, il se pose un problfcme lie k la conservation 
de la forme qui a tendance & se modifier du fait de 
1'hydrolyse, de telle sorte que l'objectif souhaite ne peut 
pas etre atteint. Par consequent, les matieres utilisees 

35 dans la presente invention doivent, de preference, presenter 
un module dynamique se situant dans la plage de 5 x 10 2 h 
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5 x 10 4 N/cm 2 (5 x 10 7 a 5 x 10 9 dynes/cm 2 ), que 1'on peut 
obtenir par le choix de la composition des copolymeres . La 
Figure 2 illustre la variation k la temperature ambiante du 
module d'eiasticite dynamique en fonction de la fraction 
molaire d'fc-caprolactone dans le copolymere ■ L-lactide/ - 
£-caprolactone. II est entendu que le module d' elastic ite 
dynamique a ete mesure & 1'aide d'un Rheo-Vibron disponible 
auprfes de Toyo Balldwin. 

Par ailleurs, les mati&res bio-degradables/ 
absorbables de masse moieculaire eievee utilisees dans la 
pr£sente invention doivent etre maintenues sous la forme 
d'un film ou d'une feuille pendant la periode de temps 
durant laquelle la regeneration de l'os alveioaire et la 
recombinaison de la surface de la racine avec le tissu 
conjonctif sont realisees. Par ailleurs, il n'est pas 
souhaitable qu'elles restent en tant que substance etrangere 
dans un corps vivant apres la guerison. Ainsi, il est 
necessaire qu'elles soient rapidement decomposees et absorbees 
et disparaisssnt. On peut egalement controler la vitesse de 
degradation/absorption en faisant varier la composition et 
la masse moieculaire des copolymeres. 

Les variations de l»hydroylse in- 
vitro en fonction de la fraction molaire d'£-caprolactone 
dans le copolymere L-lactide/f-caprolactone sont 
illustrees sur les Figures 3 et 4, sur lesquelles Odesigne 
une masse moieculaire pour 100 # de L-lactide, □ une masse moie- 
culaire pour 88 % de L-lactide, A une masse moieculaire pour 65 % de 
L-lactide, ©une masse moieculaire pour 15 %6e L-lactide, Xune 
masse moieculaire pour 100 % d'£-caprolactone, #un poids P our 100 * 
de L-lactide, • un poids pour 88 % de L-lactide, et Aun poids pour 
65% de L-lactide. La vitesse d'hydrolyse des echantillons 
in-vitro a ete estimee dans une solution ayant un certain 
volume (3 mm de long x 5 mm de large x 1 mm d'epaisseur) 
dans une solution de tampon phosphate & 37°C (pH : 7,4), 
avec un appareil de contrdle d'eiution conformement a la 
PHARMACOPEE JAPONAISE. Le poids, la masse moieculaire et le 
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taux de reduction de la resistance & la traction des 
produits hydrolysis ont 6t6 mesurees avant et apres 
hydrolyse et exprimis en tennes de pourcentage. 

Ensuite, les taux de bio-d6gradat ion/absorption et 
la reactivity vis-a-vis d'un tissu ont 6t6 6tudi6s par des ■ 
essais in vivo. Les muscles dorsaux de lapins domestiques, 
pesant chacun environ 3 kg, ont 6t6 incises dans la 
direction des fibres, des 6chantillons y ont ete introduits r puis 
les fascias ont 6t6 suturds. Avant l 1 introduction, les 
ichantillons ont 4t6 st6rilis£s avec de l'oxyde d'£thylfcne 
gazeux. Apr&s 1' introduction, i es lapins ont 6t6 sacrifies 
avec le temps d' examiner les variations des propri6t6s 
physiques des ichantillons et la reactivity des tissus 
p6riph6riques. II en est r£sult6 que l'homopolym6re 
consistant en 100% d'acide polylactique est resty 
sensiblement entier m£me au bout de six mois et que le tissu 
mou en contact avec la p6riph£rie de la matifcre avait subi 
une certaine inflammation. Cependant, les copolymeres 
lactide/ £-caprolactone (dans un rapport molaire de 70:30 % 
en moles) et - lactide/glycolide (dans un rapport molaire 
de 75:25% en moles) ont yty completement ddcomposds et 
absorb&s sans aucun signe d'une quelconque reaction 
tissulaire. 

A partir des r£sultats ci-dessus, on comprend que 
les copolymeres lactide/£-caprolactone et lactide/ 
glycol ide sont supirieurs h I'homopolym&re consistant en 
100% d'acide polylactique en ce qui concerne les propri£t€s 
dynamiques et la Vitesse d'hydrolyse, ainsi que la bio- 
compatibility. Les copolymferes lactid«^£-caprolactone et 

lactide/glycolide sont des matifcres intdressantes dtant 
donny que, comme c'est le cas avec l'homopolymfere consistant 
en 100% d'acide polylactique, ils provoquent une hydrolyse 
non-enzymatique dans un corps vivant pour donner des 
hydrolysats qui sont d6compos6s et absorbis et finalement 
6vacu6s du corps vivant sous la forme d'eau et de dioxyde de 
carbone. Ainsi , les matures biod6gradables/ absorbables de 
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masse moieculaire eievee selon la presente invention sont 
non seulement des matieres utiles pour la Technique de 
Regeneration Dirigee des Tissus, mais sont egalement 
cliniquement utiles dans d'autres domaines dentaires. 
5 Les matieres bio-d6gradables/absorbables de masse 

moieculaire eiev6e de la presente invention vont maintenant 
etre expliquees d'une manifcre spdcifigue mais non exlusive 
avec reference aux exemples suivants. 

10 Exemple 1 : 

On a provoque d'une manifere forcee une maladie 
periodontique chez un chien bStard pleinement developpe, 
induisant une retraction gingivale. Le film poreux bio- 
degradable/absorbable a ete utilise sous la forme d'une 

15 feuille d'environ 200 pi d'epaisseur constitute par un 
copolymfere L -lactide/ £-caprolactone (dans un rapport 
molaire de 70:30 % en moles) , presentant une masse 
moieculaire moyenne en poids d'environ 220 000 , ainsi qu'un 
module d'61asticite dynamique de 9,5 x 10 2 N/cm 2 

20 (9,5 x 10 7 dynes/cm 2 ) et un taux d'allongement de 150%, tout 
deux & la temperature ambiante (25°C) . Une fois que la 
surface de la racine a ete recouverte avec cette feuille 
sous la forme d'une tente en patchwork, un rabat du tissu 
gingival a ete re-sutur6e pour empecher le tissu conjonctif 

25 d'entrer en contact avec la surface de la racine et de 
prendre part au processus de gu6rison. Au bout d'une 
periode de trois mois, le processus de guerison a ete 
observe. Comme result at, on a trouve que le copolym&re 
L-lactide/t-caprolactone perdait une partie substantielle de 

30 sa resistance dynamique et subissait une hydrolyse trfcs 

importante, bien que sa forme etait maintemie. Cependant, 
un nouvel attachement incluant la formation du nouvel os 
alveolaire indiquait que la maladie periodontique etait 
guerie. 



35 
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Exemple 2 

Comme film bio-degradable/ absorbable, on a fait 
usage d'une matifcre de type film d'une epaisseur d'environ 
180 pa, const ituee par un copolymere D, L-lactide/ 
5 glycolide (dans un rapport molaire de 80:20 % en moles), 
pr6sentant une masse moieculaire moyenne en poids de 
170 000, ainsi gu'un module d'eiasticite dynamique de 
9,8 x 10 2 N/cm 2 (9,8 x 10 7 dynes/ cm 2 ) et un taux d' allonge- 
ment de 200%, tout deux k la temperature ambiante (25°C) . 

10 Conformement aux modes operatoires de 1' Exemple 1, le 

processus de guerison a ete estimee apr£s une periode de 
trois mois. Comme resultat, on a trouve que le film 
constitue par le copolymere D,L-lactide/glycolide etait 
sensiblement decompose et absorbe, et que des fibres du 

15 ligament periodontique s'etaient formees simultandment a la 
formation d'un nouvel os, signe de guerison de la maladie 
per iodontique . 

Exemple 3 

20 une solution & 10% dans le dioxanne d'un 

copolymere L-lactide/glycolide (dans un rapport molaire 
de 90:10 % en moles), presentant une masse moieculaire 
moyenne en poids d'environ 260 000, ainsi qu'un module 
d' elasticity dynamique de 1,8 x 10 3 N/cm 2 (1,8 x 10 8 

25 dynes/cm 2 ) et un taux d / allongement de 1000%, tout deux a la 
temperature ambiante (25°C) , a ete lyophilisee pour preparer 
un film poreux bio-degradable/absorbable sous la forme d'une 
feuille d'environ 220 pm. Avec ce film, une experimentation 
sur animaux a ete effectuee d'une maniere analogue h celle 

30 decrite & 1 'Exemple l. Au bout d'une periode de trois mois, 
on a trouve que le film poreux de type feuille, constitue 
par le copolymere L-lactide/glycolide etait compietement 
decompose et absorbe, avec une guerison de la maladie 
periodontique . 
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Exemple 4 

Une solution a 10% dans le dioxanne d'un copolymere 
D,L-lactide/glycolide (dans tin rapport molaire de 75:25 % 
en moles) , presentant une masse moieculaire moyenne en poids 
5 d' environ 190 000, ainsi gu'un module d'eiasticite dynamique 
de 3,2 x 10 3 N/cm 2 (3,2 x 10 8 dynes/cm 2 ) et un taux 
d'allongement de 1500%, tout deux k la temperature ambiante 
(25°C) a ete lyophilisee pour preparer un film poreux bio- 
degradable/ absorbable sous la forme d'une feuille d'environ 

10 160 pm. Avec ce film, une experimentation sur animaux a ete 
effectu£e d'une manifere analogue a celle decrite & 
1' Exemple 1. Au bout d'une pdriode de troi£ mois, on a 
trouve que le film poreux de type feuille, const itu£ par le 
copolym%re D,L-lactide/glycolide etait compietement 

15 decompose et absorbe, avec une guerison de la maladie 
per iodontique . 

Exemple Comparatif 1 

Une experimentation a ete effectuee conformement & 

20 1 'Exemple 1, & ceci prfes gu'une matifcre d'une epaisseur 

d'environ 200 Jim, consistant en acide polylactique ayant une 
mase moieculaire d'environ 220 000, a ete utilisee en tant 
que film bio-degradable/absorbable, pour observer le degre 
de guerison apr&s une periode de trois mois. Comme 

25 resultat, on a trouve que 1' acide polylactique n'etait 

pratiquement pas decompose, et qu'il en etait resulte une 
inflammation partielle du tissu gingival en contact avec les 
bords du film constitue par 100% d' acide polylactique. 

30 Les mati&res bio-degradables/absorbables de masse 

moieculaire eievee de la presente invention possfedent les 
avantages suivants par comparaison avec les matiferes de 
masse moieculaire eievee qui sont ni degradables ni 
absorbables dans un corps vivant. 

35 Conformement k la Technique de Regeneration 

Dirigee des Tissus proposde par le Professeur S. Nyman et 
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al. (University de Gothenbourg) , il est essentiel lenient 
requis de retirer la matiere implantee dans le periodonte 
immediatment aprfcs que le periodonte est estime etre gueri 
par un tel implant. Pour ce retrait, il est a nouveau 
necessaire d'effectuer une operation. Cependant, avec les 
matifcres bio-degradables/absorbables de masse moieculaire 
eiev6e de la presente invention, il n'est pas necessaire 
d'effectuer une nouvelle operation, ce qui permet de 
soulager le patient d'une douleur et de r6duire la charge 
economigue h un degre considerable. 

II est necessaire que la matiere implantee dans le 
periodonte presente une resistance au debut, mais il est 
plutdt demande qu'elle perde cette resistance apres la 
guerison de la maladie periodontique. Une absence de 
changement de resistance tendrait h provoquer une 
inflammation. Cependant, les matieres bio-d6gradables/ 
absorbables de masse moieculaire eievee de la presente 
invention possedent une resistance au depart, laquelle peut 
etre diminuee progressivement ou brusquement au cours du 
temps, si bien qu'il n'y a pas de possibility de provoquer 
une inflammation du periodonte. 

De plus, les mati&res bio-degradables/absorbables 
de masse moieculaire eievee de la presente invention 
possedent les avantages suivants en comparaison avec celles 
consistant en des homopolymferes a 100% d'acide poly- 
lactique. 

Les proprietes dynamiques/mecaniques appropriees 
pour l'etat du periodonte peuvent §tre donnees aux matieres 
bio-degradables/absorbables de masse moieculaire eievee de 
la presente invention, parce que ces matieres consistent en 
des copolymferes lactide/£-caprolactone ou de lactide/ 
glycol ide. II est necessaire de faire varier les taux de 
biodegradation et de bioabsorption de la matiere implantee 
dans le periodonte selon le degre de la maladie 
periodontique. En particulier lorsqu'on vise h diminuer 
brusquement les proprietes dynamiques/mecaniques des 
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matieres bio-degradables/absorbables de masse mol^culaire 
61ev6e au moment ou une certaine p£riode de temps s'est 
£coul6e aprfes son implantation dans le p^riodonte, il se 
prdsente une difficulty pour faire varier librement la 
Vitesse d'hydrolyse de la matiere bio-degradable/ absorbable 
de masse mol£culaire £lev£e consistant en l'homopolymere a 
100% d'acide polylactique. Cependant, avec les matieres 
bio-d6gradables/absorbables de masse mol£culaire 61evee de 
la prdsente invention, il est possible d'en contrdler 
librement les taux de degradation et d'absorption. 

De plus, les matieres bio-degradables/absorbables 
de masse mol6culaire £lev£e de la pr£sente invention donnent 
peu ou pas de stimuli physiques aux tissus mous d'un corps 
vivant parce que leur temperature de transition vitreuse se 
situe aux alentours de la chaleur du corps, si l'on compare awec 
les mati&res bio-degradables/absorbables consistant en 
I'homopolym&re a 100% d'acide polylactique. 
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REVINDICATIONS 

1 - Matiere de regeneration du periodonte pour le 
traitement de regeneration du periodonte, caracterisee par 
le fait gu'elle consiste en une matiere bio-degradable/ 
absorbable , de masse moieculaire eievee. 

2 - Matiere de regeneration du periodonte selon la 
revendication 1 # caracterisee par le fait qu'un copolymere 

lactide/£-caprolactone ou lactide/glycolide est 
utilise en tant que ladite matiere bio-degradable/ 
absorbable, de masse moieculaire eievee. 

3 - Matiere de regeneration du periodonte selon la 
revendication 2, caracterisee par le fait que ledit 
copolymere lactide/£-caprolactone ou lactide/glycolide 
presente vine masse moieculaire moyenne en poids se situant 
dans la plage de 40 000 h 500 000. 

4 - Matiere de regeneration du periodonte selon la 
revendication 2, caracterisee par le fait que ledit 
copolymere lactide/£-caprolactone ou lactide/glycolide 
presente un rapport molaire se situant dans la plage de 95:5 
* 5:95. 

5 - Matiere de regeneration du periodonte selon la 
revendication 2, caracterisee par le fait que ledit 
copolymere lactide/£-caprolactone ou lactide/glycolide 
se presente sous la forme d'un film ou d'une feuille ayant 
une epaisseur se situant dans la plage de 10 & 500 /tau 

6 - Matiere de regeneration du periodonte selon la 
revendication 5, caracterisee par le fait que ledit film ou 
ladite feuille dudit copolymere laetide/£-caprolactone ou 

lactide/glycolide est poreux (poreuse) • 

7 - Matiere de regeneration du periodonte selon la 
revendication 2, caracterisee par le fait que ledit 
copolymere lactide/£-caprolactone ou lactide/glycolide 
presente un module d'eiasticite dynamique se situant dans la 
plage de 5 x 10 2 * 5 x 10 4 N/cm 2 (5 x 10 7 & 5 x" 10 9 
dynes/cm 2 ) et un taux d'allongement de 100 * 2 000% f tout 
deux etant mesures h la temperature ambiante (25°C) . 
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8 - Matiere de regeneration du periodonte selon la 
revendication 2, caracterisee par le fait que ledit 
copolymere lactide/£-caprolactone ou lactide/glycolide voit 

son taux de retention de la resistance h la traction 
reduit & zero apres qu'il se soit ecouie un & six mois en ' 
raison de 1' action d'hydrolyse in-vitro (dans une solution 
de tampon phosphate & 37°C et h pH 7,4). 
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FIG. 1 
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Fraction molaire d*£ -caprolactone 
dans le copolymere 
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FIG. 2 
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dans le copolymere 
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FIG. 3 
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